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La prcsentc invention conccrne un objct decoratif comport ant 
un support translucide ou transparent utilisablc notamment dans 
les domaines artistiques et publicitaires. 

On sail depuis longtcmps fabriqucr des panncaux decoratifs 
du type des vitraux cn utilisant des malcriaux synthctiqucs rem- « 
placant le.verre et conn us sous 1c nom dc vcrrcs acryliqucs. On 
met gcncralement cn truvre a cct cfTet des produits a base de 
mcthacrylate de mcthyle. Dans lart anlcricur. on obtcnait les 
effets dCxroratifs recherches cn appliquanl sur unc face ou sur les 
deux faces d'unc ame support en vcrre ordinaire ou cn vcrre )0 
acryliquc des couches superposccs contenant des pigments colo- 
rants, dilucs dans unc compositiori dc mc-rn-c nature chimique, afin 
d'assurcr leur incorporation au scin dc lobjct. Les elfcts dc 
coloration claient done obtenus par la repartition el ou la super- 
position de couches coiorees ou non. Dans la pratique, ccs 15 
couches successives etaienl appliquccs a la raclc ou au pinceau 
sous forme d'unc solution capable dc polymeriscr. En vuc de la 
prise cn masse el du durcisscmcnt final; des calalyscurs connus de 
polymerivitioh elaicnt a joules. Jusqu a present i on utilisait des 
composes a base de mcthacrylate de mcthyle sous forme de pales ^ 
colorces a base acryliquc pour rcaliscr les couches successives avec 
les cfTcts de coloration corrcspondants. On s csl.loutcfois aper^u 
que la net tele des motifs ainsi obtenus ne donna it pas tou jours : 
cnticrcment satisfaction. En particulicr. il eta it frequent de cons- 
tatcr des bavures plus ou moins prononcccs dc ccrtaincs couches :$ 
eolorantes dans la masse dc lobjct. cc qui provoquait des 
melanges dc coutcurs. Cc phenomcne ctait cxtrcmcment desavan- 
tagcux dans certains cas. par exemplc lorsquc des sujets publici- 
taires ou artistiques devaient etre rcproduils avec precision, par 
exemplc pour la realisation de let I res d'imprimcric riCxcssilant unc *o 
ncttetc absolue. 

Lc but dc rinventidn est dc rcmcdicr a ccs inconvenicnts. 

L objct decoratif scion Tin vent ion compbrtant un support 
translucide ou transparent cn vcrre ou cn maticrc synihetiquc. 
ainsi que des couches superposccs polymcrisccs appliquccs sur '* 
ledit support. est caraetcrise cn cc qu'unc face au moins dudit 
support pone des pclliculcs siraiificcs cn maticrc synihetiquc 
pol>Tncriscc cntrc lesqucllcs sont intcrposccs des couches polymc- 
risccs. colorces ou incolorcs. continues ou discontinues, ainsi que 
des elements separcs solidcs. colorcs ou non colorcs. conslitucs de *» 
polyesters donl la nature chimiquc est difTercntc dc ccllc desdites 
couches ct pclliculcs, Icsdils elements et couches superposes ctani 
maintcnus par lesdites pclliculcs. 

Ainsi qu'il est connu dans Tart anlcricur. Ic support est consti^ 
luc par unc piaquc dc vcrre ou dc vcrre acryliquc. tel que Ic 
polymcthacrylaic dc mcthyle. Ce support pcut etre incolore ou 
posscder une coloration proprc. 

La caraeterisiiquc csscntiellc de 1'invcntion est la combinaison 
d'un certain nombre dc couches minces succcssivcmcnt appliquccs 
sous forme de pclliculcs dc maticrcs polymcrisables. de couches 
colorces cgalemcnt appliquccs sous forme dc malicres polymcri- 
sables et d elements cn maleri;iux synthctiqucs dont la nature 
chimiquc est differcntc dc cell- desdites malicres. Dans la prati- 
que, ccs elements sont avant amusement conslitucs par des polyes- 
ters pouvani conienir des colorants. Lors de la mise en uruvre, Ic 
polyester est coule sur une plaque, par exemplc cn vcrre. Aprcs 
scmi-durcisscmcnt. les elements sont obtenus par tranchage dc la 
piaquc avec precision parfaitc. d'aprcs Ic sujet decoratif a rcaliscr. 
II est evident que dc tels elements pcuvent etre obtenus a partir de 
plaques d cpaisscurs et de colorations trcs variables. Lc sujcl final w 
est en cfTet realise par la superposition des cKcis colorcs produits 
par ehacun de ces elements, ct chacunc des couches intermedia ires. 

Pour les besoins de la prcsente invention, on pcut utiliser 
n'importc leque! des polyesters connus ct deja disponiblcs sur Ic 
marche. telsqu'ils sont definis notamment atix pages IROct I K 1 de** 
Pouvrage « Dictionnairc des matiercs plastiques ct de leurs appli- 
cations*., par Jean Dclorme, 1958. Editions Amphore. 1 19 avenue 
Parmcntier. Paris (I !•).•• 
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Les couches intermcdiaires sont appliquces de facon connue 
sous forme dc solutions ou pates polymcrisables. dc preference de 
produits a base acryliquc contenant des pigments, tels qu on les 
trouve deja sur le marche et qu on les a utilises dans la technique 
antencure pour la fabrication des vitraux synthctiqucs. 

Les elements ct couches intermcdiaires sont maintenus en 
place au sein dc I'objet par des pelliculcs minces siraiificcs qui. 
dansla pratique, ont une cpaisscur de quelqucs dixicmes dc 
millimetres. Lorsquc les elements et/ou les couches intermcdiaires 
ont etc mis en place dans une strate. une solution de substance 
polymcnsable, du type mcthacrylate dc mcthyle, est coulee cn 
mcmc temps que des produits calalyseurs ou durcisseurs connus 
dc lacon a rcaliser une pelliculc durcic qui maintienl les elements 
deja disposes. Un nouveau jeu d elements et/ou de couches in- 
termediates peut etre appliquc.sur la pellic::le ainsi durcie ct ainsi 
desuitedc proche cn proche jusqu'a la realisation du sujet final 
desire. La structure de lobjct termine est done cn quelque sorie 
feuillctce. bicn qu'elle ne puisse pas etre uinsi pcrcuc par lobser- 
yalcur. . 

L*invenlion pcut etre realisce de diverses manicres. Dans une 
forme de realisation, une face seulement de la plaque support est 
traitcc. cbmme il vienl d'etre decrit. pour I'pbtention d'un sujet 
decoratif determine a Taide d'unc combinaison de pclliculcs 
d elements cn polyester ct de couches intermcdiaires. Dans cc cas. 
il est avantagcux d appliquer cgalement sur jautre face dc la 
piaquc, en vue d un cquilibragc. unc cduche colorce ou non. en 
maticre polyrhcrisablc du type mcthacrylate de mcthyle. 

Dans unc autre forme de realisation, les deux faces de la 
plaque support pcuvent etre traitcesconformcmcnt a rinvention, 
ce qui pcrmct d*obtenir des elTets colorcs supplcmen (aires grace a 
la disposition des elements ct couches Tormant des motifs decora- 
tifs de part et d autre dc la plaque; Dans cc cas, la compensation 
d'equilibrage est cgalement obtenue. 

Les objct sdc ('invention peuvent etre vus par observation 
dircctea la manicrcd'un tableau ou par transparence a la maniere 
d'un vitrail. 

Pour Tobscrvation dirccte. le panncau decoratif non trans- 
parent pcut etre fixe sur unc surface claire. En variantc.' on pcut 
revctir Tunc des faces du p inneau d'une couche polymcrisablc 
contenant un pigment blanc. Par exemplc, si la plaque support est 
munic sur scs deux faces dc motifs decoratifs. la face arrierc est 
rcvetue d*une couche extcrieure en vcrre acryliquc teintc de blanc. 
cc qui pcrmet la visibilitc de fuce ct sans lumiere du panncau 
decoratif. 

Pour la vision cn transparence, on n'appliquc pas de couche 
blanche ct opaque sur Tune des faces. On dispose alors dc plu- 
sicurs moyens de finition diffcrcnts. 

Selon tine premiere possibilitc, la couche la plus cloignce de 
I'ame peut rcsler lisse. auquel cas il est favorable d'y appliquer 
unc couche mince terminate polymcrisablc pouvani contenir une 
substance douce de bonnes prop ric tes dabsorpt ion des rayons 
ultraviolets. Celte couche terminalc mince peut etre colorce ou 
incolore. 

Au cas 011 Ton desire que I'objet decoratif prcscntc une surface 
irrcgulierc soil sur unc face, soil sur ses deux faces, il convient 
dappliquer sur Tunc ou I autre des couches finales dc ccs faces 
des corps irrcguliers. ou gravillons. sous forme de cristaux ou de 
fragments grossiers ou dc grains pulvcrulents. transparents. 
translucidcs, diffusants, colorcs ou incolorcs. On peut alors 
obtenir des cffcls decoratifs particulicrs avec de tels corps qui. 
dans la pratique, sont des morceaux de substances syuhctiqucs, 
telles que Ic polymcihacrylale de methylc sous unc forme plus ou 
moini grossierc. On pcut aussi obtenir des diets dc givrage grace 
a un concassagc exlrcmemenl fin du polymcthacrylate de mcthyle. 
La fixation dc ces gravillons ou de celte poudrc est effectuce 
favorablement sur une couche tcrminale a Iclat incomplctcment 
polymerise. Par scchage dc cetlc couche, les gravillons ou la 



poudre sc fixent dune maniere definitive sur I'objel decoratif sans 
provoqucr ni aureole ni degradation des motifs decoratifs. 

La couchc incomplctcment polymcrisce sen dc couchc adhe- 
sive pour la fixation des gravillons et autres produils destines \ 
assurer des efTcis dc surface particuliers. Cetic couche adhesive 
possidc aussi la propriclc de maintenir en place I'enscmblc des 
couches slratifices contenant les motifs decoratifs proprcment dils 

I our la mtse en auvre pratique, en elTet. les diverses couches 
slratifices. maintcnant les motifs decoratifs. sont dune minccur 
Idle qu ellcs durcisscnt (res rapiderhent sous IcfTcl des calalyseurs 
qui y sont incorporcs. II est avantageux que la dcrnicre couche 
ul.liscc en surface pour la fixation des gravillons ou du givrage 
possede unc vitessc de polymerisation plus rcduite. Cette couche 
prcscnte alors pendant un temps suffisanl un etat collant qui 
pcrmct la fixation des gravillons ou du givrage. el die assure en 
mcmc lemps Ic blocagc final des divers motifs decoratifs stratifies 
qui y sont maintcnus. 

Par aillcurs, cn vuc dc conferer a lobjct decoratif un brillant 
amdipre ct unc meillcurc proprictc d absorption des rayons 
ultraviolets, on revet les gravillons ct autrcs corps irrcgulicrs dc 
surface dune couche mince appliqucc sous forme d'une solution 
polymcnsablc de methacrylatc dc mcthyle a durcisscment 
accclcre. cc qui empeche tout ramoilisscmcnt des couches eolorecs 
ct despelliculcs formant le substrat. 

L'hommc dc I'art comprendra qu'il dispose dc nombrcux 
rnoyens pour, la fabrication des objets decoratifs scion Imvcntion 
; Certains dc ccs rnoyens ont dejaetc indiqucs dans la description 
qui precede. On uliliscra en general la technique qui consiste d 
meltrc cn uruvre les solutions dc resine dans un solvant qui est 
ensuilc cvaporc naturcllcmcnt ou sous PefTet dc la chalcur. II a etc 
cgalcmcnt indiquc prcccdcmmcnt qu'on pouvait mcttre cn uruvre 
des solutions pol>-merisablcs dont la Vitesse dc durcisscmcnt est 
difTcrcntc. 

Pour cc qui conccrne Ics elements cn polyester, il est csscntiel 
qu'ils soicnt disponiblcs ou fabriques en utdicr. a un etat in- 
complement poI>mcrisc ct scmi-durci. qui autorise Icur (ran- 
chagc ct permci dc les adapter a la forme des motifs decoratifs 
desires. 

Pour Ics plaques dc grandes dimensions, il est parfaitcmcnt 
possible cn choisissant la vitcssc dc durcisscment de la couche 

prevue pour la fixation des gravillons. d*obtcnir ledurcisscment 
-totardrHobjercTlxflttfo I'enscmble 
du panncau decoratif sur une plaque chaufTce uniformcmcnl. II 
conviendra seulcmcnt de vcillcr a ce que la temperature dc chauf- 
fage soil toujours inferieurcd'au moins 15% au point de ramoilis- 
scmcnt des elements en polyesters constituent le sujet decoratif. 

Lmvcntion sera illustrcc par la description ci-apres faitc cn 
reference aux dessins annexes pour lesqucls : 

La fig. I illustrc cn coupe la structure d'un panneau decoratif 
scion rinvention. ct 

la fig. 2 represente de la mcmc maniere une autre forme de 
realisation. 

Le panncau decoratif represents a la fig. I comportc unc 
plaque support I. cn verre ou en polymcthacrylate de mcthyle par 
cxcmplc du type disponiblc, sous la denomination ALTUGLAS. 
Sur la face avant. la plaque I prcscnte des pcllicules slratifices 2 
cn polymcthacrylate dc mcthyle de quelques dixiemes dc millimc- 
trcs. Chaque pellicule 2 est obtcnue par application d'une couchc 
mince de mcthacrylate dc mcthyle monomere (par CAc.ipIe du 
typedisponible sous la denomination ALTUFIX P 10) addi- 
tionncc d'une combinaison dc durcisseurs (par exemple du type 
disponiblc sous la denomination ALTUFIX B et ALTUFIX D). 
Entre ccs pcllicules 2 sont interposes des elements en polyester, 
dcsigncs par les references 3. 4 ct 5 respectivement. et colorcs par 
cxcmplc cn noir pour la realisation du sujet d'un vitrail. Dc plus 
cntrc les pelliculcs 2 se trouvent des parties eolorecs intermc* 
diaires 8. 9. qui sont cn polymcthacrylate de mcthyle charge de 
pigments. ° 



4 556 249 

Les elements 3. 4. 5 sont obtenus par exemple par decoupage 
dans unc plaque du polyester disponiblc sur le marchc sous la 
denomination «SCOTCHCAL» de la Socictc 3M ou bien ils sont 
fabriques par tranchagc au moment de la misc en ceuvre dans une 
plaque semi-durcie du polyester denomme « RHODESTER» dc la 
Socictc Rhone-Poulenc. Us couches eolorecs 8. 9 sont oblenues 
par appl.cation d'une pate coloree a base acrylique contenant des 
pigments, par exemple choisie parmi cclles miscs sur le marche 
par la Socictc Internationale Cdlomer. La dernicre pellicule 2 
m portc une couchc terminale acrylique 6 jouant le role d adhesif ct 
ayant une epaisseur de I ordre.de grandeur dc I mm. Des gravil- 
Ions 7 sous forr i c morceaux irreguliers en polymcthacrylate de 
mcthyle. sont n . .enus dans la couche 6. et font saillic a I'cx'c- 
ncur de I'objet par leurs aretes vives. Les gravillons 7 sont mis cn 
u place sur la couchc 6 pendant que ccuc demiere est en cours dc 
polymerisation. 

La face a mere de lobjct represente a la fig. I est rcalisce d'unc 
facon analogue. Entre les pellicules stratificts 2' sont disposes des 
elements cn polyesters 3'. 4', 5' et des couches eolorecs interme- 
> diaires 8', 9'. Une couchc d 'adhesif 6' maintient en place des 
gravillons 7'. . . 

Dans la pratique I'cpaisscur d'un td panneau pcut varier par 
cxcmplc entre 6 ct 15mm. 

Le panneau represente en coupe a la fig. 2 possede une struc- 
:< turc analogue a cclie du panneau de la fig. I, mais ses surfaces, 
terminates sont lisses. Plus prcciscment, de part ct d'autre de la 
plaque I L sc trouvent des pcllicules 12. 12' qui maintienncnt eh 
place les dements cn polyester 13. 14. 15 et 13', 14*. 15' ainsi que 
les parties intermediates decoratives 18, 19 et 18'. 19* en polymc- 
thacrylatc de methyle colore. Chaque dement est tcrminc par unc 
couchc acrylique lisse 16. 16'. ayant unc epaisseur de lordre de 
I mm ct destince a absorber les rayons ultraviolets. 

On obticnt ainsi des panneaux decoratifs parfaitcmcnt cquir 
fibres et resistants aux contraintes thermiques. On ne constate ni . 
modification ni melange dc couleurs a I'intcrieur dc Tobjet. ctant . 
donnc que Ics elements en polyester ont une nature chimique 
dilTerente de cclie des couches polymerisces dans lesqucllcs ils 
sont mis en place. Chaque couche polyacryliquc intcrmcdiairc est 
delimitcc par le trace des elements en polyester et scparcc des 
™ autrcs couches supcrposccs par les pellicules stratifiees. II ne peut 
done se produirc aucune interference de couleurs au cours du._ 
temps. 

Les panneaux du genre represente aux fig. 1 el 2 peuvent etre 
visibles des deux cotes, sauf s'ilsconliehnent un textc comprenant 
^ des Icttrcs qui doivent ctrc obser\ecs dans unc direction deter- 
mince. 



REVENDICATION I 

Objct decoratif comportant un support translucide ou trans- 
parent cn verre ou matiere synthciique. ainsi que de> couches 
supcrposccs polymerisces, appliquees sur ledit support. Icdit objct 
ctant caractcrisc en cc qu'unc face au moins dudil support pone 
des pellicules slratifices en matiere synthetique polymcriscc entre 
lesquclles sont inlerposccs des couches polymerisces. eolorecs ou 
incolorcs. continues ou.discontinues, ainsi que des elements 
scparcs solidcs. colorcs ou non colorcs, constitucs dc polyesters 
dont la nature chimique est difrcrentc dc cdlc desditcs couches et 
60 pdliculcs. Icsdits dements ct couches superposes ctant maintcnus 
par les pcllicules. 



SOUS-REVENDICATIONS 

I . Objct scion la revindication I, caractcrisc cn cc que le 
support est en verre ou en vcrrc acrylique ct sc prcscnte sous 
forme d'unc plaque coloree ou incolore. 
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2. Objcl scion la rcvcndicalion I. caraclcrisc cn cc que son 
autre face est rccouvcrlc d'uric couchc d'equilibragc cn polymc- 
ihaerylatc dc mclhyle. 

3.. Objcl scion la rcvcndicalion I. caractcrisc cn cc que son 
autre face porle dcs motifs decora lifs disposes d'unc facon simi- 
laire a ccux.de la premiere face. . 

4. Objet selon la rcvcndicalion I ou Tunc dcs sous-rcvendica- 
tions 1 a 3. caractcrisc cn cc que. pour unc observation directe, la 
face arricre dc 1'objet hon Irahspafcntc est fixee sur une surface 
claire ou revet ue d'unc couchc blanche opaque, par cxemple a 
base dc polymcthacrylaic dc mcthylc conlenant un pigment blanc. 

5. Objcl scion la revendication I ou Tune dcs sous-revendica- 
ti'ons 1 a 3, caraclcrisc cn cc que. pour unc observation par trans- 
parence. Tunc dcs faces au moins re sic lissc, a u quel cas clle est 
munied'unc couche terminate de substance. polymeriscc conle- 
nant une substance douce dc bonnes propriclcs d 'absorption dcs 
rayons ultraviolets. 

6. Objcl selori la rcvcndicalion 1 ou I'unc dcs sous- revindica- 
tion si a 3. caractcrisc cn.ee que, pour unc observation par trans- 
parence. Tunc dcs faces au moins est revctue d'unc couchc tcrmi- 
nalc servant dc couche adhesive pour la fixation de gravillons, 
sous forme de cristaux pu fragments grossicrs bu de poudrcs 
donnanl un effct dc grivage. ces corps dc surface irrcguliere clant 
obtcnus par concassage plus ou moins grossier de polymcthacry- 
laic de mcthylc; 

7. Objcl scion la sous- rcvcndicalion 6, caractcrisc eri cc que 
ics gravillons sonl rcvclus d'unc couche d'apprci cn polymetha- 



crylate de methyle conferant un aspect brillant et absorbant des 
rayons ultraviolets. 

REVENDICATION II 

Proccde dc preparation de Tobjct dccoratif selon la rcvendica- 
. lion I, caractcrisc en ce qu'on applique sur un support en matiere 
translucide ou transparente. uric couchc de matiere. a base de 
polyester durcissable. on effcclue le scmi-durcissement de celui-ci, 
jo on realise un sujel dccoratif par tranchage et enlevement des! 
parties dc cctte plaque scmi^durcie, on coule sur ce sujet dccoratif 
une pellicule d'adhesion a base de methacrylale de mclhyle duN 
cissable, et Ton durcit les couches. 

• '.ry ' . ■ • 

SOUS-REVENDICATiONS 

8. Proccde selon la revendication II, caractcrisc en i ce que 
■', Implication et le tranchage de la couche dc polyester et de la 
:o pellicule d'adhesion est repetee au moins une fois. 

9. Proccde scion la sous : rcvcndicalion 8. caractcrisc en ce que 
les couches de polyester ont des epaisscurs et des colorations 
dilTcrcntes. 

10. Proccde selon la rcvcndicalion II, caraclcrise en ce que des 
:5 couches colorces cn pales acryjiques conlenant des pigments sont 

: appliqiices dans les zones dclimiiecs par le trace des elements 
polyesters cl ou dans dcs /ones recouvrant totalement ou partiel- 
lement lesdits clcmcnis. 



BEST AVAILABLE COPY 



556 249 

1 feuille 



9 6 




8' 9' 6' 7' V 2' 12' 19' 15' 16' ft' 13' 



Fig. 1 



Fig. 2 



